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(54) MasUc 6paxy renfbic6 aux fibres d'aramlde oontanant du "gel coaf* 



(57) L'invention conoerne un mastic ft 2 compo- 
sants. relatlvement Idger, trte r6slstant 06 k das mlcro- 
absorbaurs d'^nergle CMicrosphdras k baae de Silicate 
d'Aiuminium) et ft un support d*aocrochage intdgrd. en 
roocurrenoe le «Gel- coat }>dont ItJtiGsation 6iait 
jusqu'alors r^senrde aux couches de surface. 
Composition pour un melange prdt ft remploi: 



d'^paisseuis importantes. Oe mastic peut dtre ausst uti- 
DsA dans d'autres domalnes. 



Composant <<A )>(mastic) : 


- R^sine 6paxy ftuide 


28% 


-MicrobiliesdeVen^e 


10% 


- Microsphftres au silicate d'Aiuminium 


40% 


-Qel-coat^oxy 


6% 


-Fibres de Verre 


5% 


- Rbres d'Aramide 


3% 


- Poudre Ifilxotropa ft base de Slllce 


8% 
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Composant <(B >}(durclsseur]: 


- Durdsseur liquide 


28% 


- MicrobiUes de Verre 


12% 


- Fibres de Verre 


4% 


- Poudre thixotrope ft base de SHice 


10% 


- Microspheres au Silicate d'Aiuminium 


46% 



il s'agit dim mastic Epax^ permattant de revdtlr ou 
de combler des surflaoes de carrosserie. surtout en cas 
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Description 

[0001] La pr66ente invention ooncerne un mastic destind aux 6l6ment8 m6talllques ou Composite de stojcture auto- 
mobae,nautique,a6ronaiitique:etautres supports. .x > 

5 [0002] Les masUcs dqulvalents ne soni pas 116s k des fibree d'Aramida. nl ft du {(GelKSoat » : la rlgldlM, la Idgdretd 
et surtout radh6rence aux divers rr«U6riaux et I'61a6ticit6 s'en ressent 

[0003] Lb mastic inventd. par l adjondian de (<Gel - coat >) en guise de support daocrochage mdlangd ft celul-cl, 
permet de rdooudre le manque d*adlT6r6nc6 ft certains mat6riaux et rdsiste aux contraintee de dilatation, la resistance 
mdcanique et le module d'6lasticlt6 se trouvant positivement modifies. 
10 [0004] La nouveaut6 rftslda dans le fait que le « Qel - ooat ». qui est ft la base una pftte plgmentalre permettant un 
aspect de surftice ou une coloration, a 6t6 mftlangft ft la rdsine et aux ingrftdients permettant un mastic, pour oonf^rer 
ft celui-d una mellleure resistance et un meilleur collage. 

[0005] Le mastic eet composft par le melange dftsignft ci-contre. Le pourcentage indique est un pourcentage voiumi- 
que et non un pourcentage de polds. la densltft des Ingrftdients du mftlange fttant largement difl6rente d'un prodult ft 
16 rautre. 

[0008] Composition pour un mftlange prdt ft I'emploi, en pourcentage volumiqua 



Composant «A »(reeine et additifs}: 


-Rftslneftpoxyflulde 




28% 


- Microbilles de Verre 




10% 


- Microsphftres au silicate d*Alumlnlum 




40% 


-Qel-coatepoxy 




6% 


-Rbrede Verre 




5% 


-Rbred'Arimide 




3% 


. F^dre atguvante (agent thixotrope ft ba 


se de ^ce) 


6% 



Composant ( < B > ) (durcisseur): 


- Durcisseur llqulde 


28% 


- Microbilles deVen-e 


12% 


-Rbres da Verre 


4% 


- Poudre adjurante (agent Ihlxotrope ft base de GiBce) 


10% 


- Microsphftres au Silicate d'Aluminium 


46% 



[0007] Le mastic inventft, de par sa fbrte teneur en Microsphftres au Slicate d'Aluminium rfteiste bien ft llmpact, ceux- 
ci fttant des mlcro-absorbeurs ddnergie. L'adjonctlon de < ( Gel-ooat » en guise de stpport d'accrochage Int6gr6 au 
melange permet aussi une resistance aux contraintes de dilatation. 
60 [0008] Le prodult est obtenu par nulaxage des ingredients: 

- Soit manuellement ft Taide d*une spatule 

- Soit mftcaniquement ft I'aide de mftlangaurs mus par un moteur eiectrique 

66 [0009] Ce mastic 6'6tala unlform6ment les f bres de Verre- Aramide. outre leur resistance ft la rupture, oonfftrant une 
parfaite homogeneite. 

[0010] Le «Qel-coat })addltlonn6au melange en falble proportion rentarce la rftstetance ft lam 
forte resistance. 
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[001 1 ] Ce mastic est pariicufiferemem dteignd pour les carnosseries automobiles. D peut etre uties6 dans d^tres 
domaines. 
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Revandlcatlons 

1 Mastic pour carosserie h 2 conposants d appUquer sur les surfaces en mdtal. composite, aluminium. Ms et 
autres supports. caract6rls6 par le fait qui! possdde una fDrte teneur en Mlcrosphdres au Silicate d'Alurninium et 
qull oonporte en outre un support d'aocrochage im6or6. en roccurrence du < ( Gel-coat » ^oxy, et des fibres 
d'Aramlda 

2. Mastic 6poxy, selon la revencfication 1, caract^isd par le melange prftt d remploi ddsignd ci-contre, indiqu6 en 
pouroentage votumlqua et non en pourcentage de masse, la densit6 das ingr6dient5 du mdlange 6tant laigemant 
difldrente dXin prodult k rautre: 
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Cornposant <<A >) (mastic): 




- Rdsinedpoxy fluids 


28% 




-Microbilleede ven-e 


10% 




- Mlerosphdres au silicate d'Alumlnium 


40% 




- Oel-ooat 6poxy 


6% 




- Fibres de Verre 


5% 
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3% 




- Fibre d*Ariniide 




• Poudre thixotrope ft base de SiOce 


8% 


30 
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Composant <<B )>(durci5saur): 


- Durcisseur llquide 


28% 




-Microbiltes de Verre 


12% 




- Fibres de Verre 


4% 


40 


- Poudre thixotrope ft base de Silice 


10% 




- MIciDsplidras au SIDcata d*AJuminlum 


46% 
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